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Patentanspriiche 

1. Formmasse aus einem thermoplastischen Kunststoff und 
einer Verstarkungskomponente, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass der thermoplastische Kunststoff ein synthetischer 
Polyester und die Verstarkungskomponente ein 
organischer Fullstoff ist. 

2. Formmasse nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass der thermoplastische Kunststoff ein 
Polyethylenterephthalat (PET) ist. 

3. Formmasse nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die organische Verstarkungskomponente 
f einstiickiges Holz oder Holzfasern ist. 

4. Formmasse nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das PET ein Abf all aus der Sammlung von 
gebrauchten PET-Produkten ist, insbesondere aus der 
Sammlung von Verpackungsmaterial . 

5. Formmasse nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass ein anorganischer Fullstoff vorgesehen ist. 
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6. Formmasse nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der anorganische Fullstoff zur Beeinf lussung der 
Feuchtigkeitsbestandigkeit und/oder des spezifischen 
Gewichtes und/oder zur. Einf arbung vorgesehen ist. 

7. Formmasse nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass ein Additiv zur Beeinf lussung der elektrischen 
Leitfahigkeit , der UV-Bestandigkeit , des 
Alterungsverhaltens, des Geruchs, der 
Beschichtbarkeit , der Verklebbarkeit , der 
Schweifibarkeit , der Zerspanbarkeit und/oder des 
Brandverhaltens vorgesehen ist. 

8. Formmasse nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass ein organisches oder physiaklisches Treibmittel 
zur Beeinf lussung der Porositat und/oder der 
warmetechnischen Eigenschaf ten vorgesehen ist.. 

9. Formmasse nach einem der Anspruche 1 bis .8, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Mischungsverhaltnis von Holz zum 
synthetischen Polyester 
im Bereich zwischen 70:30 und 30:70, 
insbesondere zwischen 60:40 und 30:70, 
vorzugsweise zwischen 50:50 und 30:70 betragt. 

10. Verfahren zur Herstellung eines Formteils aus einer 
Formmasse nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Formmasse durch thermoplastische Umformung, 
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vorzugsweise durch Extrusion Oder Spritzguss 
hergestellt wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass ein plattenformiges Formteil hergestellt wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass mittels einer dem Extruder nachgeschalteten 
Kalandriereinrichtung oder Doppelbandpresse das 
Formteil nachbearbeitet wird. ' 

13. Verfahren nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass ein strangformiges Formteil hergestellt wird. 

14. Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass mindestens eine Oberflache des Formteil s mit 
einer Beschichtung versehen wird. 

15. Verfahren nach Anspruch. 14, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Oberflache mit einem Laminat, mit einem 
Impragnat, mit einer Folie, insbesondere Metallfolie, 
mit Karton, mit Leder, mit Linoleum, mit Kork oder mit 
Holz, insbesondere mit Furnier kaschiert wird. 

16 . Verfahren nach Anspruch 14 , 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Oberflache mit einer Pulverbeschichtung 
beschichtet wird. 
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17 . Verf ahren nach Anspruch 14 , 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Beschichtung in flussiger Form aufgebracht 
wird. 

18. Verf ahren nach Anspruch 14, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass als Fliissigkeit eine Farbauftrag, ein Lack oder 
ein Kunstharz aufgebracht wird. 

19. Verf ahren nach Anspruch 14, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass mittels Koextrusion eine Beschichtung aus einem 
Kunststoff aufgebracht wird. 

20. Formteil zumindest teilweise bestehend aus einer 
Formmasse nach einem der Anspruche 1 bis 9. 

21. Formteil nach Anspruch 20 , 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Formteil mit einem Verfahren nach einem der 
Anspruche 10 bis 19 hergestellt worden ist. 

22. Formteil nach Anspruch 20 oder 21, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Formteil als Wand-, Decken- oder 
FuSbodenbelag verwendet wird. 

23. Formteil nach Anspruch 20 oder 21, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Formteil als Profil, insbesondere fur 
Rahmenteile von Fenstern oder Turen verwendet wird. 
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24. Formteil nach einem der Anspruche 20 Oder 21, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass mindestens eine Oberflache des Formteils mit 
einer Beschichtung versehen ist. 

25. Formteil nach einem der Anspruche 20 bis 24 , 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Quellverhalten bei einer Lagerung in Wasser 
uber 2 Stunden kleiner 0,5% und uber 24 Stunden 
kleiner oder gleich 1,0 % betragt. 

26. Formteil nach einem der Anspruche 20 bis 24, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Veranderung der Biegef estigkeit des Formteils 
bei einer kunstlichen Bewitterung uber 400 Stunden 
weniger als 10%, insbesondere 8% betragt. 

27. Formteil nach einem der Anspruche 20 bis 24, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Veranderung der Biegef estigkeit des Formteils 
bei einer kunstlichen Bewitterung uber 1000 Stunden 
weniger als 15%, insbesondere 13% betragt. 

28. Formteil nach einem der Anspruche 20 bis 24, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Veranderung der Biegef estigkeit des Formteils 
bei einer kunstlichen Bewitterung uber 2016 Stunden 
weniger als 20%, insbesondere 18% betragt. 

29. Formteil nach einem der Anspruche 2 0 bis 28, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Kant enquel lung gemessen nach EN 13329 kleiner 
als 2% betragt. 
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Zusammenf as sung 

Die Erfindung betrifft eine Formmasse aus einem 
thermoplastischen Kunststoff und einer 

Verstarkungskomponente, bei der das technische Problem, 
einen hochwertigen Compound-Werkstof f mit geringen 
Herstellungskosten, insbesondere fur eine Verwendung im 
AuSenbereich, anzugeben, dadurch gelost worden ist, dass 
der thermoplastische Kunststoff ein synthetischer 
Polyester, vorzugsweise ein Polyethylenterephthalat (PET), 
und die Verstarkungskomponente ein organischer Fullstoff 
ist, vorzugsweise f einstiickiges Holz oder Holzfasern. Die 
Erfindung betrifft auch die Herstellung von Formteilen aus 
der Formmasse sawie die Formteile selbst. 



RO/tf 030 957WO 



